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La pr^sente invention concerne lea equipements f onctionnant 
k I'arc electriqu©, plus preclodment les Electrodes dee 
chatLuDieaux h arc. 

L» invention pent etre appliques avec une efficacite 
ro a y lmale aux plasmatrons h courant continu pour la coupe au 
plaama h I'air, 

L* invention peut auasi 6tre appliquee a d'autres genres 
de travail dea matdriaux, par exemple au Bondage, au 
rechargement, h la fusion, ainsi qu'& la chimie du plasma. 

En outre, 1' invention pr^sente des avantages particuliers 
pour les proc^d^s utilisant I'oxygene ou les agents plasmagenes 
contenant de 1* azote. 

On connatt une electrode de chalumeau k arc, comprenant un 
corps cylindrique creux, A I'interieur du corps, caaxialement 
k celul-ci, est monte un tube qvLX am^ne un agent de 
ref roidissement . 

L« Electrode comprend aussi une douille avec un ^Idment- 
cathode rapport^, place partiellement ou entiferement k I'interieur 
du tube et fiid coaxialement audit corps dans la base de celui-ci. 

En cas d' utilisation d'un agent plasmagfene contenant de 
I'oxygfene ou de 1' azote, on utilise en tant que materi.au pour 
1 • Element-cathode rapporte, des mEtaux rEfractaires tels que, 
principalement, ceux des groupes IV et VI de la table de 
Mendeldiev, par exemple le zirconium j 1» hafnium et les alliages 
k base de ces mEtaux. 

I'arc provoque dans la douille oii. est fixe I'Eldment- 
cathode rapporte, la formation d'un crat&re ayant une forme 
tr^s proche d'une parabole* 

Au fur et a mesure que 1» Element rapportE br^e le cratfere 
s'agrandit, ce qui entraine le percement par grillage des 
parois de la douille avant que I'ElEment rapporte ne soit 
entiferement consume. 

Cela ne permet pas d'augmenter la longueur utile de 
1' element-cathode rapportE, bien que la stabilisation 
tourbillonnaire puisse assurer la stabilitE de I'arc mSme 
lorsque la coloiuie de celui--ci penetre plus profondEment dans 
la douille. 



72 20929 



2 



2173874 



De la aorte, le grillage de la douille avant que l'^l6ment 
rapporte ne soit complfetement brfM^ entralne une reduction de la 
dur^e de vie de toute 1' Electrode. 

Le "but de la pr^sente. invention est de rem^dier a 
5 1 ' inconvenient mentionnd, 

A cette fin, 1' invention vise une electrode de chalumeau 
h arc dans laq.uelle la surface de la douille aurait une forme 
permettant h, 1' Element rapporte de' briLLer enti&rement Sana que 
les parois de la douille ne soient perches par grillage, donnant 
10 ainsi la possibilite d' augment er notablement la dur^e de vie 
de toute 1' Electrode. 

Ce probleme est r^solu du fait que dans une electrode de 
chalumeau h. arc, du type comprenant un corps cylindrique creux, 
un tube fflonte dans ledit corps coaxialement a celui-ci et par 
15 lequel arrive un agent de refroidissement. une douille avec un 
element-cathode rapports, engagfeau moins partiellement dans le 
tube et fix^e coaxialement audit corps dans la base de celui-ci, 
selon 1* invention la surface de la douille tourn^e vers le tube 
et la surface du tube entourant la douille sont de forme 
20 parabolique, g^ometriquement semblable k la surface du crs^t&re 
qui se forme dans 1' Electrode au fur et k mesure que 1' element- 
cathode rapports brule, 

Dans ce qui suit, 1' invention est expliquee par la 
description d^taiU^e d'un exemple de realisation concret 
25 mais non limitatif , illustre par le dessin unique annexd qui 
repr^sente une vue d' ensemble de 1' electrode conforme h 
1' invention (en coupe longitudinale) . 

Ii* electrode de chalumeau h, arc est constitute par un 
corps cylindrique creux 1, h I'lnt^rieur duquel est montd 
30 coaxialement un tube 2 amenant un agent de refroidissement. 
A I'int^rieur du tube 2 est engag^e une douille 3 avec un 
element-cathode rapporte 4. Iia douille 3 est fixde coaxialement 
au corps 1 , dans la base de celui-ci, . 

La douille 3 peut gtre engagee dans le tube 2 soit entierement, 
35 soit partiellement. 

Les surfaces ext^rieures de la base du corps 1 et de la 
douille 3 constituent une surface sph^rique commune qui assure 
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un meilleur l^chage de 1' electrode par le gaz de travail pour 
la stabiliaation de I'arc ^lectrique. 

Le corps 1 , la doutlle 3 et le tube 2 sont realises en 
m^tal k haute conductibilit^ thermique, par example en cuivre 
de haute puret^, 1* element-cathode rapport^ etant r^alisd en 
m^tsa refractaire, de preference un m^tal des groupes IV et VI 
de la table de Mendeleiev, par exemple en zirconius, hafnixua 
ou un alliage de ces m^taux, L' agent de refroidissement 
utilied peut Stre I'eau, 

Au fur et h mesure que 1' element rapports 4 brflle, I'arc 
: provoque la formation dans la douille. 3 d'un crat^re 5 dont la 
surface 6 (representee par une ligne interrompue) a une forme 
proche d'une parabole. C'est pourquoi, aelon 1' invention, la 
surface 7 de la douille 2 tournee vers le tube 2 est elle aussi 
parabollque et geometriquement semblable a la surface 6 du 
cratere 5 qui se forme. De ce fait, au fur et h mesure que 
1' element rapporte 4 brttle, I'approf ondissement du crat&re 5 
assure un amincissement uniforme de la paroi de la douille 3 
sur toute sa hauteur, ce qui permet d'utiliser 1' electrode 
jusqu'k ce que 1' element rapporte 4 soit entierement consume, 
sans que la paroi de la douille 3 ne soit perc^e par grillage, 
d'oii une augmentation de la duree de vie de 1* electrode. 

Pour intensifier le refroidissement de la douille 3, on 
donne a la surface 8 du tube 2 entourant la douille 3 une forme 
qui est elle aussi parabollque, et geometriquement semblable k 
celle de la surface 6 du cratfere 5 et k celle de la surface 7 
de la douille 3. te^ce h une telle forme on obtient ui^cartement 
uniform© entre le tube 2 et la douille 3,ce qui assure le 
refroidissement intense et uniforme de la douille et se traduit 
aussi par une augmentation de la duree de vie de 1' electrode 
dans le chalumeau a arc. 

En outre, 1' utilisation d'une electrode dans laquelle la 
surface de la douille est parabollque permet d'augraenter de 
2 k 3 fois la longueur de 1* eiement-cathode rapporte, ce qui, 
a son tour, augmente correiativement la duree de vie de 
1' electrode. 
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Bien entendu, 1" invention n'est nullement limit^e au mode 
de realisation d6crit et represents q.ui n'a 6ii4 donne 
titre d'exemple. En particulier, elle comprend tous lee moyene 
constitiiant des ^q,uivalents teohniques des moyens decrits ainsi 
que leurs combinaiaon, si celles-ci sont ex^cut^ee selon 1' esprit 
de 1» invention et mises en oeuvre dans le cadre des revendications 
q.ui euivent. 
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REVBNDICATIOlf 



line Electrode de chalumeau h arc, du type comprenant 
un corps cylindrique creux, un tube mont^ & I'int^rieur dudit 
corps, coaxialement k celui-c± et amenant un agent de 
refroidiasement, une douiHe dans laquelle est rapport e un 
dl^fflent-cathode et qui est engag^e an moins en partie dans 
ledlt tube et fixSe coaxialeinent audit corps dans la "base de 
celui-ci, caract^risee en ce que la surface de la doullle 
tournde vers le tube et la surface du tube entovirant 
la douille sont de forme parabolique et geom^triquement 
semblable k la surface du cratbre qui se forme dans 1' electrode 
au fur et h mesure que brftle I'^lAaent-catbode rapports. 
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